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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Beschichtete Papierleitwalze 

(§7) Bei einer beschichteten Papierleitwalze fur eine Rollenro- 
tationsdruckmaschine mit einem zvlindrischen Grundkorper 
und einem mit dem Grundkorper innig verbundenen Mantel 
mit einer rauhen, farbabweisenden Oberfache we ist der 
Mantel eine erste, die Oberflache des Grundkorpers umge- 
bende Schicht aus einem ultrahochmolekularen Grundstoff 
auf, die von einer zweiten Schicht aus vorzugsweise dem 
gleichen Grundmaterial als Tragersubstanz fur einlagig 
eingemischte Glaskugeln umgeben ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine beschichtete Papierleit- 
walze fiir eine Rollenrotationsdruckmaschine mit einem 
zylindrischen Grundkorper und einem mit dem Grund- 5 
kdrper innig verbundenen Mantel mit einer rauhen 
farbabweisenden Oberflache. 

Derartige Papierleitwalzen werden angewendet um 
beim beiderseitigen Bedrucken der Papierbahn das Ab- 
legen von Druckfarbe auf der durch Friktion angetrie- 10 
benen Papierleitwalze weitestgehendzu vermeiden. 

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 73 45 259.2 
ist es bekannt, den Grundkorper einer Papierleitwalze 
mit einer im Flammspritzverfahren aufgebrachten 
Trdpfchenschicht aus einlagig nebeneinander angeord- 15 
neten aus der Tragersubstanz herausragenden Tropf- 
chen zu versehen. Dabei verbleiben zwischen den 
Tropfchen trichterfdrmige Vertiefungen. Hierdurch ist 
eine ausreichend rauhe Oberflache geschaffen, so dafl* 
ein Schlupf zwischen der nicht angetriebenen Papier- 20 
leitwaize und der sich auf dieser abwalzenden Papier- 
bahn, die die Papierleitwalze durch Friktion mitnimmt 
vermieden wird. Durch einen hohen Chromanteil im 
Tropfchenmaterial ergibt sich eine zusatzlich farbabsto- 
Bende Wirkung. Bei einer so geschaffenen Papierleit- 25 
walze hat sich jedoch die Rauheit der Oberflache als zu 
grob erwiesen und die herausstehenden Tropfchen las- 
sen wegen ihrer Scharfkantigkeit einen Ausgleich von 
Falten auf der sich auf der Papierleitwalze abwalzenden 
Papierbahn nicht zu. Die Grobheit der Oberflache der 30 
Papierleitwalze macht zusatzlich Schwierigkeiten beim 
Reinigea 

Bei Spherekotebeziigen ist die Verwendung von in 
einer gummiartigen Tragerschicht eingelagerten, aus 
der Gummioberflache herausragende GlaskUgelchen 35 
als Oberflachenschicht bekannt Die Glaskugeln bilden 
eine harte Oberflache und sind zusatzlich farbabwei- 
send. Jedoch sind solche mikrobeschichtete Beziige nur 
fiir angetriebene Walzen verwendbar, da die Oberflache 
zu glatt ist um die Walze durch Friktion anzutreiben. 40 
Bei geringerer Packungsdichte der Glaskugeln ware 
kein befriedigendes Ergebnis in bezug auf die Vermei- 
dung von Farbablegen auf der Walzenoberflache zu er- 
zielen, da eine Gummischicht oleophile Eigenschaften 
aufweist. 45 

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es die 
Aufgabe der Erfindung eine verschleiQfeste beschichte- 
te Papierleitwalze zu schaffen, die einerseits eine Ober- 
flache aufweist die fein genug ist so daft sich Falten auf 
der Papierbahn ausgleichen konnen und leicht zu reini- 50 
gen ist, andererseits zur Erzielung einer Reibung ausrei- 
chend rauh ist, so daB die Vermeidung von Schlupf ge- 
wahrleistet ist und die die Erhaltung einer hohen Druck- 
qualitat sicherstellt. AuBerdem soil ein Ablegen bzw. 
Haften der Farbe auf der Oberflache verhindert bzw. 55 
verringert werden. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, 
daB der zylindrische Grundkorper einer Papierleitwal- 
ze, der aus GrauguB oder Stahl gefertigt sein kann. mit 
einem Mantel aus einer ersten, die Oberflache des 60 
Grundkorpers umgebende Schicht aus einem ultrahoch- 
molekularen Kunststoff und einer zweiten auf die erste 
innig aufgetragene Schicht aus vorzugsweise dem glei- 
chen Grundmaterial als Tragersubstanz fiir einlagig ein- 
gemischte Glaskugeln umgeben ist. Als ultrahochmole- 65 
kularer Grundstoff kann Polyathylen oder Polytetraflu- 
orathylen verwendet werden. Es ist zwar vorteilhaft, fiir 
beide Schichten das gleiche Grundmaterial zu verwen- 



den, die gemaB der Erfindung erzielte Wirkung wird 
jedoch ebenfalls erreicht, falls fur die erste und die zwei- 
te Schicht verschiedene hochmolekulare Kunststoffe als 
Grundmaterial, also z. B. fiir die erste Schicht Polyathy- 
len und fiir die zweite Schicht Polytetrafluorathylen 
oder umgekehrt Verwendung finden. Zur Aufbringung 
der ersten und zweiten Schicht kann vorteilhaft ein ther- 
misches Spritzverfahren, z. B. Flammspritzverfahren 
Verwendung finden. In bekannter Weise (Deutsches 
Gebrauchsmuster G 73 45 259.2) kann in einem Arbeits- 
gang auf die relativ schnell erstarrende erste Schicht die 
z. B. mittels einer Flammspritzpistole auf den Grund- 
korper, der eine hinreichend groBe Affinitat zum Kunst- 
stoff zeigt aufgetragen werden kann, mit Hilfe einer 
nachgeordneten Flammspritzpistole die zweite Schicht 
mit den Glaskugeln aufgetragen- werden. Somit sind 
iiber die Oberflache des Mantels der Papierleitwalze 
gleichmaflig aus der Tragersubstanz herausragende 
Glaskugeln verteilt deren Dichte die Rauheit der Au- 
Benschicht bestimmt. Das als Tragersubstanz fur die 
Glaskugeln und fiir die erste Schicht verwendete Poly- 
athylen oder Polytetrafluorathylen ist sehr farbun- 
freundlich, vergleichbar mit hochmolekularem Kerzen- 
wachs. 

Die erste Schicht stellt sicher, daB die Glaskugeln der 
auf diese erste aufgetragenen zweiten Schichten tief ge- 
nug in einer Kunststoffschicht eingebettet liegen. Die 
Glaskugeln selbst haben die Funktion, dier farbabwei- 
sende Kunststoffschicht vor VerschleiB zu schutzen und 
durch ihr Herausragen aus der Tragersubstanz die fiir 
einen Friktionsantrieb der Papierleitwalze notwendige 
Rauheit zu gewahrleisten. 

An einem Ausfiihrungsbeispiel soil nachfolgend die 
Erfindung naher beschrieben werden. In der Zeichnung 
zeigt die einzige Figur stark schematisiert einen Schnitt 
durch ein Teilstuck einer beschichteten Papierleitwalze. 

Die mit 1 bezeichnete Papierleitwalze weist einen zy- 
lindrischen Grundkorper 2, z. B. aus GrauguB oder Stahl 
auf, der von einem innig mit dein Grundkorper 2 ver- 
bundenen Mantel 3 aus einer ersten Schicht 4 aus hoch- 
molekularem Kunststoff und einer- die Oberflache des 
Mantels 3 bildenden zweiten Schicht 5 aus dem gleichen 
Grundmaterial der ersten Schicht 4 als Tragersubstanz 
fur einlagig eingemischte Glaskugeln 6 umgeben ist Die 
Dicke der ersten Schicht 4 betragt ca. 300um Als 
Durchmesser fiir die Glaskugeln der zweiten Schicht 5 
konnen Werte von ca. 200 bis lOOOum auftreten. Im 
Ausfiihrungsbeispiel finden vorzugsweise Glaskugeln 
mit einem Durchmesser von 300u.m Verwendung, die 
um ca. 20% ihres Durchmessers zur Oberflache aus der 
Tragersubstanz der zweiten Schicht 5 herausragen, wo- 
bei sich pro mm 2 eine mittlere Anzahl von maximal 70 
Kugeln verteilt. Da wie in der Fig. dargestellt, die zweite 
Schicht 5 diinner als der Durchmesser der Glaskugeln 6 
ist reichen teilweise die Glaskugeln 6 bis in die erste 
Schicht 4, so daB eine gute Einbettung in den farbabwei- 
senden Kunststoff gegeben ist. Die Rundheit der Erhe- 
bungen auf der Oberflache der Papierleitwalze 1 und die 
vergleichsweise geringe Rauhtiefe der zweiten Schicht 5 
ermoglichen eine bequeme Reinigung derselben. 

Durch die lockere Dichte der Glaskugelanordnung in 
der zweiten Schicht 5 ist einerseits eine ausreichende 
Reibung zur Vermeidung von Schlupf gewahrleistet und 
andererseits durch die farbabweisende Tragersubstanz 
ein Farbablegen vermieden. 
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Patentanspriiche 

1. Beschichtete Papierleitwalze fUr eine Rollenrota- 
tionsdruckmaschine mil einem zylindrischen 
Grundkorper und einem mit dem Grundkdrper in- 5 
nig verbundenen Mantel mit einer rauhen, farbab- 
weisenden Oberflache. dadurch gekennzeichnet, 
daB der Mantel (3) eine erste, die Oberflache des 
Grundkorpers (2) umgebende Schicht (4) aus einem 
ultrahochmolekularen Kunststoff aufweist, die von 10 
einer zweiten Schicht (5) aus vorzugsweise dem 
gleichen Grundmateriai als Tragersubstanz fiir ein- 
lagig eingemischte Glaskugeln (6) umgeben ist. 
2; Beschichtete Papierleitwalze nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Schicht (4) 15 
und die Tragersubstanz der zweiten Schicht (5) fur 
die Glaskugeln (6) des Mantels (3) aus Polyathylen 
bestehen. 

3. Beschichtete Papierleitwalze nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Schicht (4) 20 ' 
und die Tragersubstanz der zweiten Schicht (5) fiir < 
die Glaskugeln (6) des Mantels (3) aus Polytetraflu- 

> orathylen bestehen. 

4. Beschichtete Papierleitwalze nach einem der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 25 
daB die Dicke der ersten Schicht 4 ca. 300ujrt be- 
tragt. 

5j Beschichtete Papierleitwalze nach Anspruch;!, >: ^ 

dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser der: x 
Glaskugeln (6) ca. 200 bis 1000u.m betragt 30 
6. Beschichtete Papierleitwalze nach Anspruch 1, ■ ■> 

dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser der. 
Glaskugeln (6) vorzugsweise 300nm betragt. 
* 7. Beschichtete Papierleitwalze nach einem der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 35 * : 

daB die Glaskugeln (6) urn maximal 20% ihres 
Durchmessers aus der Oberflache der zweiten * - 

Schicht (5) vorstehen, wobei sich pro mm 2 eine 
mittlere Anzahl von maximal 70 Glaskugeln (6) ver- 
teilt. 1 40 > - 
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